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(57) Abstract: The invention relates to a slip ring seal made 
from stainless steel with a wear-resistant coating (3) on the 
opposing front faces (6). The wear-resistant coating (3) ex- 
tends in a radial direction from the outer edge of the slip ring 
seal over just an annular partial region (5) of the opposing 
front faces (6). 

(57) Zusammenfassung: Bei einer Gleitringdichtung aus 
rostfreiem Stahl mit einer verschleiBbestandigen Beschich- 
tung (3) auf den einander zugewandten Stirnflachen (6), er- 
streckt sich die verschleiBbestandige Beschichtung (3) aus- 
gehend vom auBeren Rand der Gleitringdichtung lediglich 
iiber einen kreisringformigen Teilbereich (5) der einander 
zugewandten Stirnflachen (6) in radialer Richtung. 
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Gleitrinqdichtung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Gleitringdichtung aus 
rostfreiem Stahl mit einer verschleiBbestandigen Beschichtung 
5 auf den einander zugewandten Stirnf lachen. 

Gleitringdichtungen der ei-ngangs genan-nten A-rt bes-fce-hen i-n ai- 
ler Regel aus einem metailischen Grundkorper, auf welchen mit 
unterschiedlichen Verfahren unterschiedliche Werkstof fe als 

10 verschleiBbestandige Schichten aufgetragen werden. Der DE 
19546825 Al ist eine Gleitringdichtung zu entnehmen, bei wel- 
cher der Gleit- und/oder Gegenring aus metallischem Werkstoff 
besteht und die einander zugewandten Stirnflachen des Gleit- 
und/oder Gegenringes mit einem eingebrannten Pulverlack be- 

15 schichtet sind. In der DE 3014866 Al werden die einander zuge- 
wandten Gleitringf lachen mit einem Material hoher Harte durch 
Plasmas trahlenbehandlung uberzogen, wobei hier ein Uberzug aus 
metallkeramischem Wolf ramkarbid und Nickel enthaltendem Mate- 
rial vorgeschlagen wird. 

2 0 

Gleitringdichtungen werden ublicher Weise nach dem VerschleiB 
der Kontaktf lachen ausgetauscht . Bereits vor einem derartigen 
vollstandigen VerschleiB der Kontaktf lachen besteht aber die 
Gefahr, dass sich am Umfang Kerben ausbilden, iiber welche 

2 5 Staub- und Schmutzpartikel trotz scheinbar noch einwandf reier 

Kontaktf lachen der Gleitringdichtung angesaugt und einwarts 
transportiert werden. Greil^rihgaichtungen werden in ailer Re- 
gel federnd aneinander gepresst, sodass ein unzulassiger Ver- 
schleiB in aller Regel nur dann bemerkt wird, wenn Schmiermit- 

3 0 tel aus dem Inneren an den AuBenumfang der Gleitringdichtungen 

gelangt und dort unter Ausbildung von Tropfchen sichtbar wird. 
Bei zunehmendem VerschleiB verschiebt sich in aller Regel die 
wirksame Dichtflache mit noch aufrechter verschleiBmindender 
Beschichtung radial einwarts, sodass sich in den radial auBer- 
35 halb liegenden Bereichen eine Art Kerbe ausbildet, welche dem 
Ansaugen und Einwarts transportieren von Staub- und Schmutzpar- 
tikeln Vorschub leistet. 
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Die Erfindung zielt nun darauf ab, eine Gleitringdichtung der 
eingangs genannten Art zu schaf fen, mit welcher ein. unzulassi- 
ger VerschleiB zu einem Zeitpunkt sicher erkannt wird, zu wel~ 
5 chem ein Einwartstransport von Staub- und Schmutzpartikeln in 
das Innere der abzudichtenden Raume mit hotter Sicherheit noch 
ausges chlos sen werden kann. 

Zur Losung dieser Aufgabe besteht die erf indungsgemaBe Ausbil- 
10 dung der eingangs genannten Gleitringdichtung im Wesent lichen 
darin, dass die verschleiBbestandige Beschichtung sich ausge- 
hend vom auBeren Rand der Gleitringdichtung lediglich iiber ei- 
nen kreisringf onuigen Teilbereich der einander zugewandten 
Stirnflachen in radialer Richtung erstreckt, Dadurch, dass 
15 sich die verschleiBbestandige Beschichtung ausgehend vom auBe- 
ren Rand der Gleitringdichtung nur iiber einen kreisringf ormi- 
gen Teilbereich der einander zugewandten Stirnflachen in radi- 
aler Richtung erstreckt, wird sichergestellt , dass nach einem 
VerschleiB dieses auBeren Teilbereiches bzw. des mit der ver- 

2 0 schleiBbestandigen Beschichtung iiber zogenen Kreisringes unmit- 

telbar bereits eine Leckage und damit der Austritt von 
Schmiermitteltropf chen sichtbar wird, bevor iiber eine entspre- 
chende Kerbe Staub- oder Schmutzpartikeln in das "Innere des 
abzudichtenden Raumes transportiert werden. Es wird somit die, 
25 Ausbildung von V-formigen Xerben an der AuBenseite bzw. am au- 
Beren Umfang der Gleitringdichtung verhindert, urn eine friih- 
zeitige und insbesondere rechtzeitige Signalisierung eines 
VerschleiBes durch Auftreten von Schmiermitteltropf chen an der 
AuBenseite bzw. am auBeren Umfang der Gleitringdichtung zu ge- 

3 0 wahrleisten. 

In.besonders vorteilhaf ter Weise ist die Ausbildung hiebei so 
getroffen, dass die einander zugewandten Stirnflachen im in 
radialer Richtung einwarts an den kreisringf ormigen Teilbe- 
35 reich anschlieBenden Bereich hinterdreht bzw. in axialer Rich- 
tung abgesetzt ausgebildet sind, sodass bei gleitender Dich- 
tung ein Freiraum ausgebildet wird., wobei auf diese Weise si- 
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chergestellt ist, dass tatsachlich der ReibungsverschleiB auf 
die mit der verschleiBbestandigen Beschichtung iiberzogenen 
Randbereiche bzw. den auBen liegenden Kreisring beschrankt 
wird und in diesem Bereich zunachst iiber eine entsprechend 
5 lange Zeit eine Planlage der beiden gleitend miteinander zu- 
sarnmenwirkenden Dichtf lachen gewahrleistet ist. All das wirkt 
e±n~em Transport von Staub- und Schmuirzireiiichen von auBen n-ach 
Innen entgegen und fuhrt bei entsprechendem VerschleiB der 
kreisringf ormigen Gleitf lachen uhmittelbar zu einem Transport 
10 von Schmiermittel an die Peripherie. 

Mit Vorteil wird die Gleitringdichtung so weitergebildet , dass 
als Grundwerkstof f rostfreier Stahl der Type X2 0 Crl3 einge- 
setzt ist, wobei vorzugsweise der Grundwerkstof f auf RM 800- 
15 950N/in 2 vergiitet ist. 

Die Schichtstarke der Beschichtung kann in bevorzugter Weise 
0,1 bis 0,6 mm, und insbesondere 0,3 mm, betragen. Der Be- 
schichtungswerkstof f kann in einf acher Weise durch ein Pulver- 
2 0 sprit zverfahren aufgebracht werden. 

Fur die eingangs genannte rechtzeitige Vorwarnung eines unzu- 
lassig hohen VerschleiBes ist die Ausbildung mit Vorteil so 
getroffen, dass die radiale Breite der kreisringf ormigen 
25 Dichtf lachen weniger als 30%, vorzugsweise weniger als 25%, 
der radialen Erstreckung der einander zugeordneten Stirnfla- 
chen der Gleitringdichtung betragt, wobei mit Vorteil die ra- 
diale Breite der kreisf ormigen Dichtflache < 5 mm, vorzugs- 
weise < 3 mm, gewahlt ist. 

30 

Dadurch, dass die an die miteinander zusammenwirkenden Gleit- 
ringflachen radial einwarts- anschlieBenden Teilbereiche der 
einander zugewandten Flachen der Gleitringdichtung hinterdreht 
bzw. in axialer Richtung abgesetzt ausgebildet sind, wird auch 
35 hier eine konische Anfasung an den Innenflachen vermieden, so- 
dass tatsachlich unmittelbar nach unzulassig hohem VerschleiB 
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in den auBeren Zonen bzw. in dem erwahnten kreisringf ormigen 
Teilbereich der unzulassige VerschleiB sicher erkannt wird. 

Die kleine radiale Dichtflache kann nach der Aufbringung durch 
5 ein Pulverspritzverfahren noch einer Diamantschleif ung unter- 
zogen werden, urn eine hohe Dichtheit zu gewahrleisten. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in der Zeichnung 
schematisch dargestellten Ausf iihrungsbeispielen naher erlau- 
10 tert. In dieser zeigen Fig.l eine erste Ausbildung einer kon- 
ventionellen Gleitringdiehtung und Fig. 2 die erf indungsgemaBe 
Ausbildung im Schnitt. 

In Fig.l ist ein Gleitring 1 und ein Gegenring 2 ersichtlich, 
15 dessen einander zugewandte Stirnflachen mit einer korrosions- 
und verschleiBbestandigen Beschichtung 3 iiberzogen sind. Die 
Ringe werden elastisch gegeneinander gepresst und weisen ra- 
dial einwarts eine Sprengung mit einem Winkel a auf r welcher 
dazu fuhrt, dass bei zunehmendem VerschleiB der verschleiBbe- 
2 0 standigen Beschichtung die aktive Dichtflache radial von auBen 
nach innen in Richtung des Pfeiies 4 wandert. 

Bei der erf indungsgemaBen Ausbildung iiciuii Fig. 2 ist nun im An- 
schluss an die sich lediglich iiber eine Ringflache 5 erstre- 

25 ckende Beschichtung 3 die Stirnflache 6 des Gleitringes 1 ab- 
gesetzt ausgebildet. Nach dem VerschleiB der verschleiBf esten 
.Beschichtung 3 im auBeren kreisringf ormigen Teilbereich 5 des 
Gleitrings 1 gelangt Schmiermittel iiber den abgesetzten Teil- 
bereich 6 an die Peripherie und gelangt somit an den Umfang 7 

30 zu einem Zeitpunkt, zu welchem die Gefahr eines Ansauges und 
Einwartstransportierens von Staub- oder Schmutz noch nicht ge- 
geben ist, da eine entsprechend V-formige bzw. konische Anfa- 
sung im durch die verschleiBf este Beschichtung geschutzten 
Teilbereich nicht auftreten kann. 

35 
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Patentanspriiche : 

1 . Gleitringdichtung aus rostf reiem Stahl mit einer ver- 
schleiBbestandigen Beschichtung (3) auf den einander zugewand- 

5 ten Stirnf lachen (6), dadurch gekennzeichnet , dass die ver- 
schleiBbestandige Beschichtung (3) sich ausgehend vom auJ3eren 
Rand der Gleitringdichtung lediglich iiber einen kreisringf 6r- 
migen Teilbereich (5) der einander zugewandten Stirnf lachen 
(6) in radialer Richtung erstreckt. 

10 

2. Gleitringdichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
dass die einander zugewandten Stirnf lachen (6) im in radialer 
Richtung einwarts an den kreisringf ormigen Teilbereibh (5) an- 
schlieBenden Bereich hinterdreht bzw. in axialer Richtung ab- 

15 gesetzt ausgebildet sind, sodass bei gleitender Dichtung ein 
Freiraum ausgebildet wird, 

3 . Gleitringdichtung nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekenn- 
zeichnet , dass als Grundwerkstof f rostf reier Stahl der Type 

20 X20 Crl3 eingesetzt ist. 

4. Gleitringdichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Grundwerkstof f auf RM 800-950N/m 2 vergiitet ist. 

25 5. Gleitringdichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet , dass die Schichtstarke der Beschichtung (3) 

0,1 bis 0,6 mm, vor zug-swe i s e 0,3 mm, betragt* 

6. Gleitringdichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch 
3 0 gekennzeichnet, dass die radiale Breite der kreisringf ormigen 
Dichtf lachen weniger als 30%, vorzugsweise weniger als 25%, 
der radialen Erstreckung der einander zugeordneten Stirnf la- 
chen (6) der Gleitringdichtung betragt. 

35 7. Gleitringdichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die radiale Breite der kreisf ormigen 
Dichtf lache < 5 mm, vorzugsweise < 3 mm, gewahlt ist. 
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